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V rfahren zur k ntroliierten B feuchtung von Raumluft 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontrollierten Befeuchtung von Raumluft 
unter Verwendung wasserhaltiger, formstabiler Zusammensetzungen. die 
Alkalimetall-carboxylate, Wasser, sowie gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe 
enthalten. 

Fur das Wohlbefinden von Menschen, die sich in Raumen aufhalten, spielen in der 
Regel au&ere Faktoren wie Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit eine groBe Rolle. 
Insbesondere in klimatisierten, d. h. beheizten oder gekiihlten Raumen, fuhrt die 
Verwendung von Anlagen zum Beheizen oder Kuhlen in der Regel zu einem 
starken Absinken des Feuchtigkeitgehalts der Raumluft. Dieser Effekt wird in 
Raumen oder Gebauden die uber eine Klimaanlage verfiigen in der Regel dadurch 
unterstutzt. da& die Fenster nicht zu offnen sind und demnach.der Raum oder das 
Gebaude nicht direkt mit Frischluft versorgt werden kann. Ahnliche Probleme stellen 
sich jedoch auch haufig in beheizten Wohnraumen ein, wo speziell im Winter 
trockene Heizungsluft im Raum zirkuliert und in der Regel aus Energiespargrunden 
oder Kalteempfindlichkeit nicht haufig genug geluftet wird. In solchen Fallen wird die 
ohnehin meist trockene Winterluft durch das Beheizen der Raume noch weiter im 
Feuchtigkeitsgehalt reduziert. Menschen, die sich in solchen Raumen mit einer 
einen niedrigen Feuchtigkeitsgehalt aufweisenden Raumluft aufhalten, klagen 
haufig uber Beschwerden wie brennende Augen, trockene, spannende und oft 
sogar gereizte Haut sowie Atemwegsbeschwerden, die sich in Beschwerden der 
unteren wie auch der oberen Atemwege, beispielsweise Schmerzen in den 
Bronchien, Halsschmerzen oder einer erhohten Erkaltungsanfalligkeit auRern. 

Urn solchen Phanomenen vorzubeugen, wurden bislang hauptsachiich zwei 
Konzepte verfolgt, die jedoch oft gravierende Nachteile mit sich bringen. 
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So wurden zur Raumbefeuchtung beispielsweise offene, mit Wasser gefUllte 
Behalter an Heizkorpern und Heizungsanlagen installiert, welche anschlieBend 
mehr oder weniger kontrolliert ihr Wasser an die Umgebung abgaben. Die 
Handhabung solcher Behalter, insbesondere die Befullung mit Wasser fuhrt jedoch 
in der Regel zu haufigem Verschutten des Wassers beim Instaliieren des Behalters 
Oder beim Befiillen. Daraus resultiert jedoch haufig Rostbefail der Heizanlage Oder 
eine Beschadigung des Untergrunds. Der letztgenannte Punkt ist insbesondere bei 
Raumen nachteilig, die uber einen empfindlichen oder wertvollen Fufiboden 
verfugen, beispielsweise einen Parkettboden. 



Eine weitere, haufig praktizierte Mdglichkeit zur Raumluftbefeuchtung ist das 
Aufstellen eines elektrischen Gerats, das Wasserdampf freisetzt. Von solchen 
Geraten ist jedoch bekannt, daS sie haufig dazu neigen durch Algen, Bakterien und 
Pilzbiidung zu verschmutzen. Hierbei besteht beispielsweise die Gefahr, daB in den 
an die Raumluft abgegebenen Wasseraerosolteilchen Mikroorganismen 
mitgeschleppt werden. die gegebenenfalls Krankheiten verursachen. Weiterhin 
haben solche Gerate haufig einen relativ hohen Platzbedarf, d. h., sie storen oft das 
asthetische Bild des Raums oder arbeiten unter unangenehmer 
Gerauschentwicklung. Weiterhin besteht auch bei solchen Geraten die mit 
"fiussigem" Wasser arbeiten, die Gefahr des Verschuttens von Wasser beim 
Befulien oder einem unabsichtlichen Umwerfen des Gerats. Dariiber hinaus wird 
standig elektrische Energie bendtigt. 

Beide Methoden der Raumbefeuchtung weisen zudem den Nachteil auf, daS durch 
standige Verdunstung von Wasser eine Verkalkung der Wasserbehalter erfolgt, die 
uber einen mehr oder weniger langen Zeitraum zur Unbrauchbarkeit des Behalters 
fuhren kann oder zumindest ein regelmaBiges Entkalken durch den Benutzer 
erfordert. 
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Demgegeniiber bestand die Aufgabe ein Verfahren zur kontroliierten Befeuchtung 
von Raumluft zur Verfugung zu stellen, das die oben genannten Nachteile nicht 
aufweist. 

Es wurde nun gefunden, daG wasserhaltige Formkorper, die aus einer formstabilen 
Zusammensetzung enthaitend Alkalimetallcarboxylate von Carbonsaure mit 8 bis 26 
C-Atomen und Wasser eine kontrollierte Befeuchtung von Raumluft ermoglichen, 
ohne daB die oben genannten Nachteile auftreten. 

Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zur kontroliierten Befeuchtung 
von Raumluft oder einer Raumluftzufuhr, bei dem ein wasserhaltiger Formkorper 
der zu befeuchtenden Raumluft Oder Raumluftzufuhr ausgesetzt wird, wobei als 
wasserhaltiger Formkorper eine formstabile Zusammensetzung, enthaitend 1 bis 40 
Gew.-% Alkalimetallcarboxylate von Carbonsauren mit 8 bis 26 C-Atomen und 60 
bis 99 Gew.-% Wasser eingesetzt wird. 

Die als wasserhaltiger Formkorper eingesetzte formstabile Zusammensetzung weist 
damit einen hohen Wassergehalt auf, wobei dieses Wasser kontrolliert, und 
bezuglich der Geschwindigkeit der Wasserabgabe in bestimmten Grenzen 
einstellbar, abgegeben wird. 

Als hauptsachliche strukturgebende Komponente enthalt die formstabile 
Zusammensetzung etwa 1 bis 40 Gew.-% Alkalimetallcarboxylate von Carbon- 
sauren mit etwa 8 bis 26 C-Atomen. Solche Fettsauren sind beispielsweise aus 
Fettstoffen erhaltlich, wie sie in der Natur insbesondere als pflanzliche und tierische 
Ole und Fette vorliegen. Derartige "Seifen" haben in der Regel auch eine 
antimikrobielle Wirkung, was bedeutet, daS Mikroben wie Pilze, Bakterien oder 
Algen die Formkorperoberflache nicht oder nur schwach befallen. 
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Pflanzliche und tierische Ole und Fette liegen in der Natur in Form natCirlicher 
Gemische unterschiedlicher Fettsaureglycerinester vor, beispielsweise in Form von 
Palmol, Palmkernol, Palmstearin, Olivenol, Rubol, Koreanderol, Sonnenblumenol, 
BaumwollSI, ErdnuGol, Leinol, Lardol, Fischol, Fischtranol oder Schweineschmalz. 

Die naturiich vorkommenden Fettstoffe liefern in der Regel keine identischen 
Fettsauren sondern Gemische von Fettsauren mit unterschiedlicher Kettenlange, 
Verzweigung, funktionellen Gruppen oder ungesSttigten Molekiilabschnitten. Man 
spricht dabei in der Regel von Fettsaureschnitten. Die formstabile 
Zusammensetzung der vorliegenden Erfindung kann sowohl auf Alkalimetallsalzen 
von reinen Fettsauren (Fettsauren mit identischem Molekulaufbau) als auch auf 
Alkalimetallsalzen von Fettsaureschnitten aufbauen. In der Regel lassen sich mit 
beiden Varianten gute Ergebnisse erzielen, in einer bevorzugten Ausfuhrungsform 
werden jedoch Alkalimetallsalze von Carbonsauren aus Fettsaureschnitten 
eingesetzt, insbesondere aus Fettsaureschnitten, die einen iiberwiegenden Anteil 
von Fettsauren mit etwa 12 bis etwa 22 C-Atomen aufweisen. 

Als Beispiele fur grundsatzlich geeignete Carbonsauren mit etwa 8 bis 26 
Kohlenstoffatomen, vorzugsweise etwa 12 bis 22 Kohlenstoffatomen, seien 
genannt: Capron-, Carpyl-, Caprin-, Laurin-, Myristin-, Palmitin-, Stearin-, Arachin-, 
Behen-, Cerotin-, Pentadecan-. Margarin-, Tridecan- und Lignocerinsaure. Als 
Beispiele fur ungesattigte Fettsauren mit etwa 8 bis 26 Kohlenstoffatomen, 
vorzugsweise etwa 12 bis 22 Kohlenstoffatomen seien genannt: Myristolein-, 
Palmitolein-. OI-, Elaidin-, Petroselin-, Eruca-. Linol-, Linolein-. Arachidon-, 
Clupanodon-, Docosahexaen-, Eikosapentaen- und Gadoleinsaure. 

Aufgrund ihres hohen naturlichen Anteils an gesattigten Fettsauren wird in einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung von Alkalimetallsalzen 
von Carbonsauren aus Fettsaureschnitten ausgegangen, die auf Kokosol, 
Palmkernol oder Rindertalg beruhen. 
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Grundsatzlich konnen Carbonsauresalze der Alkalimetalle Li, Na, K, Rb, Cs im 
Rahmen der voriiegenden Erfindung alleine Oder als Gemisch aus zwei oder mehr 
davon eingesetzt werden. Vorzugsweise werden jedoch Carbonsauresalze der 
Alkalimetalle Li, Na, K, insbesondere die Na-Carboxylate eingesetzt. 

Die erfindungsgema&en formstabilen Zusammensetzungen weisen die Alkaii- 
metallcarboxylate der oben beschriebenen Art vorzugsweise in einer Menge von 
etwa 2 bis etwa 10 Gew.-%, insbesondere in einer Menge von etwa 3 bis etwa 8 
Gew.-% auf. Bevorzugte Carbonsauren sind Myristin-, Palmitin-, und Stearinsaure, 
die direkt als entsprechende Salze oder beispielsweise nach Neutralisation mit 
NaOH eingesetzt werden konnen. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung enthalt die formstabile Zu- 
sammensetzung daher etwa 2 bis etwa 10 Gew.-% Na-C^-Carboxylat und etwa 
70 bis etwa 98 Gew.-% Wasser. 

Die im erfindungsgema&en Verfahren einzusetzende formstabile Zusammen- 
setzung kann neben den oben angegebenen Alkaiimetallcarboxylaten und Wasser 
noch 0 bis etwa 20 Gew.-% eines Additivs ausgewahlt aus der Gruppe bestehend 
aus Ldsemitteln, Reglem, Duftstoffen, Insektiziden, Konservierungsmitteln, Ver- 
dickern oder Feuchtigkeitsindikatoren, oder ein Gemisch aus zwei oder mehr davon, 
enthalten. 

Als Losemittel eignen sich beispielsweise alle wasserloslichen Lbsemittel, z.B. 
kurzkettige Alkohole mit etwa 2 bis etwa 8 C-Atomen. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform wird die Zusammensetzung weitgehend 
ohne Losemittel formuliert. Geringe Anteile konnen jedoch beispielsweise uber 
Additive (z.B. Parfumole) eingebracht werden. 
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Weiterhin kann die erfindungsgemaG einzusetzende, formstabile Zusammen- 
setzung Regler enthalten. Unter einem Regler wird im Rahmen der vorliegenden 
Erfindung eine Verbindung verstanden, mit der sich der Dampfdruck des in der 
formstabilen Zusammensetzung enthaltenen Wassers in bestimmten Grenzen 
einstellen laBt. Zu den geeigneten Reglern zahlen beispielsweise nicht 
hygroskopische Salze wie NaCI oder hygroskopische Salze wie CaCI 2 oder Na 2 S0 4 
und quellfahige Substanzen, z.B. Tone, Kieselgele, Molekularsiebe oder 
Polyalkohole. Die genannten Regler sind dabei jeweils alleine oder als Gemisch aus 
zwei oder mehr davon einsetzbar. Die Regler konnen sowohl feindispers gelost 
oder grobdispers (z.B. granuliert) im Luftbefeuchter enthalten sein. 

Zu den geeigneten Polyalkoholen zShlen beispielsweise Alkohole mit zwei oder 
mehr OH-Gruppen und bis zu etwa 30 C-Atomen, beispielsweise 1 ,2-Ethandiol, 1,2- 
Propandiol, 1,3-Propandiol. 1 ,4-Butandiol, 2,3-Butandiol, 1,5-Pentandiol, 1,6-Hexan- 
diol, 1,8-Octandiol, Diethylenglycol, Neopentylglycol, 1,4- 

Bishydroxymethylcyclohexan, 2-Methyl-1,3-propandiol. 1 ,2,6-Hexantriol, Glycerin, 
Diglycerin. Polygiycerin, Trimethylolpropan, Trimethylolethan, Pentaerythrit, Sorbit, 
Methylglycosid, Dimerdiol, Trimertriol, Glucose, Alkylpolyglycoside sowie Di- und 
Polysaccharide. Die genannten Alkohole konnen in der formstabilen 
Zusammensetzung auch als EO- oder PO-Additionsprodukte mit oder ohne 
Sulfonsauregruppe vorliegen. Auch Lactame wie s-Caprolactam konnen als Regler 
dienen. 

Das Vorliegen von Reglern fuhrt dazu, daB die pro Zeiteinheit abgegebene Wasser- 
menge je nach au&eren Bedingungen und Erfordernissen in gewissen Grenzen 
eingeschrankt werden kann. 

Weiterhin kann die formstabile Zusammensetzung Duftstoffe enthalten. Unter 
Duftstoffen werden diejenigen Riechstoffe verstanden, die beim Menschen ein 
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angenehmes Geruchsempfinden erzeugen oder eine Verbesserung des all- 
gemeinen Befindens auslosen. Der Begriff "Duftstoffe" umfa&t im Rahmen der 
voriiegenden Erfindung auch Essenzen und Aromen, beispielsweise heilende oder 
eine Heilung fordernde Duftstoffe wie die atherischen Ole. 



Besonders geeignete Duftstoffe werden z.B. im Nachschlagewerk von E. Ohloff, 
Riechstoffe und Geruchsinn (ISBN 3-540-5256-2, Springer Verlag) von 1990 
beschrieben. Geeignet sind beispielweise pflanzliche Riechstoffe, petrochemische 
oder anirnaiische Riechstoffe. Je nach Bestimmungsort des Luftbefeuchters (z.B. 
Badezimmer oder Schlafzimmer) konnen Riechstoffe wie Orangenschalenol, 
Sandelholzol oder Weihrauch eingesetzt werden. 



Die erfindungsgemaB einsetzbare formstabile Zusammensetzung kann weiterhin 
Insektizide oder Repellents aufweisen. Durch die Insektizide wird eine nachhaltige 
Bekampfung von beispielsweise Fliegen, Bremsen, Miicken, Schaben, Wanzen 
oder Flohen gewahrleistet, die beispielsweise als Obertrager von Krankheiten auf 
Menschen eine schadliche Wirkung ausuben. Weiterhin konnen Insektizide 
enthalten sein, deren Wirkung sich vornehmlich auf Pflanzenschadlinge richtet. Dies 
ist insbesondere dann zu empfehlen, wenn die formstabile Zusammensetzung 
beispielsweise zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Luftfeuchtigkeit in Raumen 
eingesetzt wird, die der Zucht von Nutz- oder Zierpflanzen dienen. 

Als Insektizide oder Repellents sind im Rahmen der voriiegenden Erfindung bei- 
spielsweise einige der im obigen Nachschlagewerk zitierten Riechstoffe (z.B. 
Nelkenol, Zimtdl, Senfol), Dimethylphthalat, Benzoesaurediathylamid, 
Phenylcyclohexanon, Ethylhexandial, chlorierte Kohlenwasserstoffe (z.B. DOT), 
Phosphorverbindungen, Carbamate, Nikotin oder Mineralole einsetzbar. Je nach 
Standort des Luftbefeuchters sind solche Insektizide oder Repellents auszuwahlen, 
die toxikolisch moglichst unbedenklich sind. 
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Weiterhin konnen die formstabilen Zusammensetzungen Verdicker enthalten, die 
beispielsweise einen Beitrag zur Formstabilitat der Zusammensetzung leisten 
konnen. Grundsatzlich eignen sich als Verdicker organische, hochmolekulare 
Stoffe, die unter Quellung Wasser aufnehmen. Als organische, natiirliche Verdicker 
sind beispielsweise Agar-Agar, Carrageen, Tragant, Gummiarabicum, Alginate. 
Pektine, Polyosen, Guarmehl, Johannisbrotbaumkernmehl, Starke, Dextrine, 
Gelatine, Casein und dergleichen geeignet. Ebenfalls einsetzbar sind organische, 
abgewandelte Naturstoffe, beispielsweise Carboxymethylcellulose und homologe 
Celluloseether, Hydroxyethyl- und -propylcellulose, Kernmehlether, Starkederivate 
und dergleichen. 



Zu den organischen, vollsynthetischen Verdickungsmitteln zahlen beispielsweise 
Polyacryl- und Polymethacryl-Verbindungen, Vinylpolymere, Polycarbonsauren, 
Polyether, Polyamide und Polyurethane. Gegebenenfalls ist auch der Einsatz 
anorganischer Verdickungsmittel moglich, hierzu zahlen beispielsweise 
Polykieselsauren, Tonmineralien wie Montmorillonlite. Zeolithe oder Kieselsauren. 
Die genannten Verdickungsmittel konnen auch als Regler dienen, indem sie die 
Abdunstungsgeschwindigkeit des Wassers beeinflussen. 

Den formstabilen Zusammensetzungen konnen weiterhin Farbstoffe oder Pigmente 
oder deren Gemische zugefugt werden, die in der Regel dekorativen Charakter 
haben, jedoch auch eine warnende oder informative Funktion erfullen konnen. Die 
Farbstoffe oder Pigmente. oder deren Gemische lassen sich als farbgebende 
Komponenten homogen in der formstabilen Zusammensetzung verteilen. Es ist 
jedoch ebenfalls moglich. die farbgebenden Komponenten lediglich oberflachlich auf 
der formstabilen Zusammensetzung aufzubringen. Die formstabilen 
Zusammensetzungen konnen so beispielsweise als dekoratives Raumeiement oder 
als Werbemittel erngesetzt werden. 
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Als Farbstoffe Oder Pigmente sind beispielsweise alie wassenoslichen bzw. 
dispergierbaren Substanzen geeignet, die toxikologisch weitgehend unbedenklich 
sind. 

Weiterhin konnen die formstabilen Zusammensetzungen Feuchtigkeits- Oder 
Frischeindikatoren enthalten, die den Feuchtigkeitsrestgehalt der formstabilen 
Zusammensetzung optisch kenntlich machen Oder anzeigen, ob die Verpackung 
schon vor dem bestimmungsgemaSen Gebrauch geoffnet wurde. Solche 
Indikatoren konnen beispielsweise dazu geeignet sein, in Verbindung mit einem 
geeigneten optischen MeBsystem den Feuchtigkeitsgehalt der formstabilen 
Zusammensetzung festzustellen. auch wenn Sie an unzuganglichen Stellen, 
beispielsweise in einem Beiuftungssystem oder in einer Kiimaanlage angebracht 
sind, ohne zeitintensive und unbequeme Tatigkeiten, beispielsweise das Offnen 
eines Beluftungssystems durchfuhren zu mussen. 

Als Feuchtigkeits- und Frischeindikatoren geeignet sind z.B. Indikatorfarbstoffe wie 
Phenolphtalein oder Thymolpthalein oder Salze, die uber Kristall- 
wasserveranderungen die Farbe andern (z.B. Co-Salze). 

Die Herstellung der formstabilen Zusammensetzungen kann auf verschiedene 
Weise erfolgen. Beispielsweise konnen die Alkalimetallseifen der oben genannten 
Carbonsauren bei Temperaturen von mehr als etwa 50°C in Wasser gelost werden. 
Beim Abkuhlen entstehen dann die erfindungsgemaG einzusetzenden formstabilen 
Zusammensetzungen. Es ist jedoch ebenfalls moglich Fettsauren oder Fette zu 
erwarmen und durch Zugabe eines geeigneten Alkalimetallsalzes, beispielsweise 
eines Alkalimetallhydroxids, die Verseifung durchzufuhren. LaBt man eine solche 
Mischung dann Abkuhlen entstehen ebenfalls die formstabilen Zu- 
sammensetzungen. 




Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, daS die formstabilen 
Zusammensetzungen aufgrund der einfachen Hersteilungsweise nahezu fur jede 
Formgebung geeignet sind. Moglich sind zum Beispiel Blocke, Kugeln, Wurfel, 
Stangen, Scheiben, Figuren und dergleichen. Qber die Oberflache der Formkorper 
laBt sich die Abdampfgeschwindigkeit des Wassers ebenfalis gezielt steuern. 
Vorteilhaft ist dabei die teste Seifenstruktur, d.h. die Formkorper flie&en nicht im 
Laufe der Zeit zusammen. Es ist ebenfalis moglich, beispielsweise fur den Einsatz 
in Beluftungsgeraten, die formstabilen Zusammensetzungen im flussigen Zustand in 
bestimmte Halterungen zu vergieBen, die nach dem Erstarren der 
Zusammensetzung eine einfache Anwendung in entsprechenden Geraten 
ermog lichen. Nach dem Verdunsten des Wassers und sonstiger fluchtiger 
Inhaltsstoffe aus der formstabilen Zusammensetzung bleibt lediglich ein Gemisch 
aus Alkalimetallcarboxylaten und gegebenenfalls nicht fluchtigen Additiven iibrig. 
Ein solcher Rest kann beispielsweise im AnschluB als Hand- oder 
Korperreinigungsmrttel eingesetzt werden. Es ist jedoch ebenfalis moglich den Rest 
durch entsprechende Aufarbeitung wieder zur Herstellung einer formstabilen 
Zusammensetzung einzusetzen. 



In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung wird die formstabile 
Zusammensetzung daher auf einer geeigneten Unteriage in einem mit zu befeuch- 
tender Raumluft gefiillten Raum ausgelegt oder in einer geeigneten Halterung oder 
Verpackung einem zu befeuchtenden Luftstrom einer Raumluftzufuhr ausgesetzt. In 
einer weiteren besonderen Ausfuhrungsform der Erfindung wird der zu be- 
feuchtende Luftstrom der Raumluftzufuhr vor, wahrend oder nach der Befeuchtung 
erwarmt oder gekuhlt. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung einer formstabilen 
Zusammensetzung enthaltend 1 bis 40 Gew.-% Alkalimetallcarboxylate von 
Carbonsauren mit 8 bis 26 C-Atomen und 60 bis 99 Gew.-% Wasser, Insbesondere 
einer formstabilen Zusammensetzung enthaltend 2 bis 10 Gew.-% Na-C 12 22 - 
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Carboxylat und 70 bis 98 Gew.-% Wasser, zum Befeuchten von Raumluft oder 
einer Raumluflzufuhr. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der erfindungsgemaSen Verwendung enthalt 
die formstabile Zusammensetzung 0 bis 20 Gew.-% eines Additivs ausgewahlt aus 
der Gruppe bestehend aus Losemitteln, Reglern, Duftstoffen, Insektiziden, Ver- 
dickern, Farbstoffen, Pigmente und Feuchtigkeitsindikatoren, oder ein Gemisch aus 
zwei oder mehr davon. 



Vorzugsweise wird die formstabile Zusammensetzung im Rahmen der erfin- 
dungsgema&en Verwendung auf einer geeigneten Unterlage in einem mit zu 
befeuchtender Raumluft gefiillten Raum ausgelegt oder in einer geeigneten 
Halterung oder Verpackung einem zu befeuchtenden Luftstrom einer Raum- 
luftzufuhr ausgesetzt. 



Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung naher verdeutlichen. 
Beispiele: 



Beispiel 1 

Na-Myristat 4 % 

Na-Palmitat 2 % 

Na-Stearat / 

Geruchstoff 0,01 % 
(Parfumbl) 

Glycerin 9,99 % 
e-Caprolactam 1 % 

Phenolphtalein / 

Wasser 83 % 

eingestellter pH-Wert 8 



Beispiel 2 Beispiel 3 



1 % 3 % 

/ 0,99 % 

4 % 3 % 

/ / 

5% / 

/ / 

/ 0,01 % 

90 % 93 % 

9 10,9 




Alle Komponenten werden in 70°C warmen Wasser aufgenommen und 
homogenisiert (bei gieicher Temperatur). Durch geringe Mengen an NaOH wird pH- 
Wert (falls notig) im Bereich 7 bis 11 eingestellt. Die fliissigen, niedrigviskosen 
Massen konnen in beliebige Formen gegossen werden und erstarren unterhalb von 
50°C. Es konnen spater noch Formkorper aus Blocken hergestellt werden. 

Eigenschaften der Formkorper nach Beispielen 1 bis 3 



Die Formkorper nach Beispielen 1 und 2 sind weiBliche Massen. Beispiel 3 
hingegen ergibt blaulich-lila gefarbte Formkorper. Werden luft- und wasserdicht 
verpackte Formkorper nach Beispiel 3 aus der Verpackung genommen, entfarbt 
sich die Oberflache nach wenigen Minuten (pH-Wert-Anderung durch C0 2 -Auf- 
nahme). Der Verbraucher sieht, das System war ungedffnet und beginnt nun zu 
arbeiten. 



Je nach Positionierung im Raum, Temperatur, vorhandener Luftfeuchtigkeit Menge 
und Geometrie der Formkorper, Raumgro&e und Luftwechsel geben die Beispiele 
wenige Tage bis mehrere Wochen Feuchtigkeit und Geruch (Beispiel 1) an die 
Umgebung ab. Beispiel 1 halt im Vergleich zu den Beispielen 2 und 3 etwa 20 bis 
30 % langer und bildet nach Austrocknung eine opake Seife. die z.B. zur 
Handwasche eingesetzt werden kann. Die Ruckstande aus Beispielen 2 und 3 sind 
weiG, und konnen zum gleichen Zweck eingesetzt werden. Die Formkorper sind 
nach Austrocknung weder schmutzig noch mit Keimen uberzogen. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur kontrollierten Befeuchtung von Raumluft oder einer Raumluftzu- 
fuhr, bei dem ein wasserhaltiger Formkorper der zu befeuchtenden Raumluft 
oder Raumluftzufuhr ausgesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dafc als 
wasserhaltiger Formkorper eine formstabile Zusammensetzung, enthaltend 1 
bis 40 Gew.-% Alkalimetallcarboxylate von Carbonsauren mit 8 bis 26 C- 
Atomen und 60 bis 99 Gew.-% Wasser eingesetzt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die formstabile Zu- 
sammensetzung 0 bis 20 Gew.-% eines Additivs ausgewahlt aus der Gruppe 
bestehend aus Losemitteln, Reglern, Duftstoffen, Insektiziden, Verdickern, 
Farbstoffen, Pigmente und Feuchtigkeitsindikatoren, oder ein Gemisch aus 
zwei oder mehr davon, enthalt. 

3 Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daG, 
die formstabile Zusammensetzung 2 bis 10 Gew.-% Na-C^-Carboxylat und 
70 bis 98 Gew.-% Wasser enthalt. 

4 Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daG, die 
formstabile Zusammensetzung auf einer geeigneten Unterlage in einem mit zu 
befeuchtender Raumluft gefullten Raum ausgelegt wird oder in einer 
geeigneten Halterung oder Verpackung einem zu befeuchtenden Luftstrom 
einer Raumluftzufuhr ausgesetzt wird. 



5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daS der zu be- 
feuchtende Luftstrom der Raumluftzufuhr vor, wahrend oder nach der 
Befeuchtung erwarmt oder gekuhlt wird. 



Verwendung einer formstabilen Zusammensetzung enthaltend 1 bis 40 Gew.-% 
Alkalimetallcarboxylate von Carbonsauren mit 8 bis 26 C-Atomen und 60 bis 99 
Gew.-% Wasserzum Befeuchten von Raumluft Oder einer Raumluftzufuhr. 



Verwendung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, da& die formstabile 
Zusammensetzung 0 bis 20 Gew.-% eines Additivs ausgewahlt aus der Gruppe 
bestehend aus Losemitteln, Reglem, Duftstoffen, Insektiziden, Verdickern, 
Farbstoffen, Pigmenten und Feuchtigkeitsindikatoren, oder ein Gemisch aus 
zwei oder mehr davon, enthart. 

Verwendung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, da& die 
formstabile Zusammensetzung auf einer geeigneten Unterlage in einem mit zu 
befeuchtender Raumluft gefullten Raum ausgelegt wird oder in einer 
geeigneten Halterung oder Verpackung einem zu befeuchtenden Luftstrom 
einer Raumluftzufuhr ausgesetzt wird. 



